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Abstract of FR2789221 

An electron emissive cathode body (1) has a 
supplementary ferroelectric, anti-ferroelectric 
or dielectric layer (8) covering electrode 
portion edges (6). An electron emissive 
cathode body (1) comprises a main 
ferroelectric layer (2) of ferroelectric or anti- 
ferroelectric material and electrodes (3, 4) 
which generate a variable electric field for 
exciting the ferroelectric layer, one of the 
electrodes partially covering the emissive side 
surface of the layer to form electrode portions 
(4) and free zones (5) through which electrons 
are emitted. Each electrode portion edge (6), 
between an electrode portion (4) and a free 
zone (5), is covered with a supplementary 
layer (8) based on a ferroelectric, anti- 
ferroelectric or dielectric material, to avoid 
electrode edge effects and to increase 
emission output. 
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(54) CORPS DE CATHODE POUR UEMISSION D'ELECTRONS. 

(§) L'invention conceme un corps (1) de cathode ferroe- 
lectrique du type constitue d'une couche mince (2) ferroe- 
lectrique principale et d'au moins deux Electrodes (3, 4) 
cPexcitation de la couche (2) ferroelectrique, au moins Tune 
(4) desdites Electrodes (3, 4) recouvrant partiellement la 
surface cote emetteur de la couche (2) ferroelectrique de 
mantere a former des portions d'electrodes (4) et des zones 
libres (5). 

Ce corps de cathode est caracterise en ce qu'au moins 
chaque bord (6) de portion d'electrode (4) dispose entre une 
portion d'Electrode et une zone libre (5) est recouvert d'une 
couche (8) supplemental a base d'au moins un materiau 
ferroelectrique ou antiferroelectrique ou isolant, pour eviter 
les effets dits de bord des Electrodes. 

Application: ecran plat - tube a rayons cathodiques - 
source d'electrons pour tubes a vide, tube a rayons X... 
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Corps de cathode pour 1 ' Emission d 1 electrons 

La pr^sente invention concerne un corps de cathode pour 
1' emission d 1 electrons. 

Elle concerne plus particulierement un corps de cathode 
ferroelectrique, du type constituE d'une couche 
f erroElectrique dite principale formee a partir d'au moins 
un materiau ferroelectrique ou antif erroElectrique et d'au 
moins deux Electrodes alimentees de maniere a gEnErer un 
champ Electrique variable pour exciter la couche 
ferroelectrique, au moins l'une desdites electrodes 
recouvrant partiellement la surface c6te Emetteur de la 
couche ferroelectrique de maniere a former des portions 
d» Electrodes et des zones libres a travers lesquelles les 
Electrons produits par la couche f erroelectrique principale 

sont emis. 

L« emission d' electrons a partir de la surface de cristaux 
ou de cEramiques f erroElectriques soumis a des excitations 
rEpEtitives avec des impulsions de tension est un phenomene 
connu. Sur la base de ce principe f des cathodes 
f erroElectriques ont EtE dEveloppEes. Des exemples de ces 
cathodes f erroElectriques sont fournis notamment dans les 
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cathodes f erroeiectriques sont fournis notamment dans les 
documents FR-A-2 . 7 18 . 567 et FR-A-2 . 744 . 564 . A ce jour, les 
corps de cathode sont tous congus sur le m§me principe. En 
effet, ces corps de cathode comportent un substrat, une 
couche d ! Electrode inferieure form£e sur ledit substrat, 
une couche d'un materiau f erroelectrique ou 
antif erroelectrique form^e sur ladite couche d 1 electrode 
inferieure et une couche discontinue d f Electrode superieure 
formee sur ladite couche de materiau f erroelectrique, les 
vides de cette couche discontinue d* electrode superieure 
constituant des passages des electrons emis par le materiau 
f erroelectrique. Le principe de cette emission est lie au 
fait que, lorsqu'une impulsion de tension eievee est 
appliquee entre les electrodes superieure et inferieure, 
une polarisation spontanee est inversee sur la surface et h 
l'interieur du materiau f erroelectrique et des electrons 
sont done emis. De telles cathodes presentent un grand 
nombre d'avantages, h savoir notamment un rendement eieve 
d» electrons et un maniement simple lie ^ leur robustesse et 
au fait qu ! elles peuvent en particulier fonctionner k la 
temperature ambiante. Du fait de ces avantages, les 
cathodes f erroeiectriques sont aujourd'hui utilisees dans 
de nombreux domaines d 1 application. Elles sont en 
particulier utiles pour la realisation de canons a 
electrons, de tubes a rayon cathodique, etc. 

La definition des corps de cathode fournie ci-dessus 
correspond au corps de cathode represente & la figure 1. 
L'inventeur de la presente invention a toutefois constate 
que de telles constructions generaient une perte importante 
des electrons emis. En effet, une partie de ces electrons 
sont attires par 1" electrode 3» et se dirigent directement 
vers cette derniere. II en resulte que le collecteur 
positionne en face des electrodes ne collecte pas la 
totalite des electrons emis. L'inventeur de la presente 
invention a egalement constate que des decharges pouvaient 
se produire au niveau des electrodes. 
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Le but de la prEsente invention est done de proposer un 
corps de cathode ferroElectrique dont la conception permet 
d'augmenter le rendement d 1 Emission d' electrons et de 
rEduire les dEcharges entre bord d» Electrode. 

5 

Un autre but de la prEsente invention est de proposer, un 
corps de cathode ferroElectrique dont la conception permet 
une reduction de l'Epaisseur de la couche f erroElectrique . 

K) A cet effet, 1 1 invention a pour objet un corps de cathode 
f erroElectrique pour 1' Emission d' Electrons, du type 
constituE d'une couche ferroElectrique dite principale 
formEe & partir d'au moins un matEriau f erro^lectrique ou 
antif erroElectrique et d'au moins deux electrodes 

15 alimentees de maniEre h gEnErer un champ electrique 
variable pour exciter la couche f erroElectrique, au moins 
l»une desdites Electrodes recouvrant partiellement la 
surface cotE Emetteur de la couche ferroElectrique de 
maniEre & former des portions d' Electrodes et des zones 

20 libres & travers lesquelles les Electrons produits par la 
couche ferroElectrique principale sont Emis, caractErisE en 
ce que, cote Emetteur de la couche f erroElectrique, au 
moins chaque bord de portion d' Electrode disposE entre une 
portion d' Electrode et une zone libre est recouvert d'une 

25 couche supplEmentaire & base d»au moins un matEriau 
ferroElectrique ou antif erroElectrique ou diElectrique, 
pour d'une part Eviter les effets dits de bord des 
Electrodes, d* autre part augmenter le rendement d 1 emission. 

30 Grace & la prEsence de cette couche supplEmentaire en 
matEriau ferroElectrique ou antif erroElectrique ou 
diElectrique, les lignes du champ Electrique sont modifiEes 
et le rendement d 1 Emission d 1 Electrons est augmentE, les 
Electrons n'Etant plus attirEs par lesdites electrodes. 

35 

Selon une forme de rEalisation prEfErEe de 1' invention, la 
totalitE de la surface, constituEe de portions d 1 Electrode 
et de zones libres, est revetue d'une couche supplEmentaire 
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a base d f au moins un materiau f erroeiectrique ou 
antif erroeiectrique, ladite couche epousant les 
irregularit^s de la surface. 

Ce mode de realisation simplifie 1 1 application de la couche 
supplementaire . 

L 1 invention sera bien comprise £ la lecture de la 
description suivante d'exemples de realisation, en 
reference aux dessins annexes dans lesquels : 

la figure 1 represente une vue schematique en coupe 
d'un corps de cathode conforme & 1 1 etat de la 
technique ; 

la figure 2 represente une vue schematique en coupe 
d'un corps de cathode conforme & 1 1 invention et 

la figure 3 represente une vue schematique de dessus 
d'un autre mode de realisation d'un corps de cathode 
conforme & 1' invention - 

Comme le montre la figure 1, un corps de cathode, conforme 
£ l f etat de la technique, est generalement const itue d'une 
electrode inferieure representee en 1 ■ h la figure 1, d'une 
couche en materiau f erroeiectrique representee en 2 ■ et 
d'une electrode superieure representee en 3', 1 1 ensemble 
etant dispose h 1 1 etat superpose comme le montre la figure 
1 de telle sorte qu'un grand nombre d' electrons emis a 
partir de la surface de la couche h base d'un materiau 
f erroeiectrique sont attires par 1' electrode superieure. 



Le corps 1 de cathode f erroeiectrique, objet de 
1* invention, est constitu6 d'une couche 2 f erroeiectrique , 
35 dite principale, cette couche 2 etant formee h partir d'au 
moins un materiau f erroeiectrique ou antif erroeiectrique de 
maniere en soi connue. Le corps 1 de cathode comporte 
encore au moins deux electrodes 3, 4 alimentees de maniere 
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& g§n£rer un champ electrique variable pour exciter la 
couche 2 f erroelectrique . Au moins 1 1 une des electrodes 3 
et 4, en 1' occurrence 1' Electrode 4 dans la figure 2, 
recouvre partiellement la surface cote emetteur de la 
5 couche 2 f erroelectrique, dite principale, de maniere ci 
former des portions d f electrodes 4 et des zones libres 5 a 
travers lesquelles les electrons produits par la couche 
ferroeiectrique 2 principale sont emis. 

10 De maniere caracteristique & l f invention, chaque bord 6 de 
portion d 1 electrode 4 dispose entre une portion d 1 electrode 
et une zone libre 5 est recouvert d'une couche mince 8 
supplementaire & base d'au moins un materiau 
f erroelectrique ou antif erroelectrique ou dieiectrique , 

J5 pour d'une part eviter les effets dits de bord des 
electrodes, d 1 autre part augmenter le rendement d 1 emission. 
Dans l'exemple represente & la figure 2, la totality de la 
surface, constituee de portions d 1 electrode 4 et de zones 
libres 5, est revetue d'une couche supplementaire 8 & base 

20 d'au moins un materiau f erroelectrique ou 
antif erroelectrique, ladite couche supplementaire 8 
epousant les irregularites de la surface. 

Dans l'exemple represente a la figure 2, les electrodes 3, 
25 4, dites respectivement inferieure et superieure, sont 
disposees de part et d 1 autre de la couche f erroelectrique 2 
dite principale, la couche 8 supplementaire recouvrant 
partiellement ou totalement au moins I 1 electrode superieure 
4. Dans ce cas, le corps de cathode est const itue d»au 
30 moins une couche d 1 electrode inferieure 3, d'une couche 
f erroelectrique principale 2 constituee d r au moins un 
materiau f erroelectrique ou antif erroelectrique et formee 
sur ladite couche d» electrode inferieure, d'une electrode 
superieure 4 recouvrant partiellement la couche 
35 ferroeiectrique principale 2 pour former des portions 
d 1 electrodes 4 et des zones libres 5 et d'au moins une 
couche mince supplementaire 8 & base d'au moins un materiau 
ferroeiectrique ou antif erroelectrique ou dieiectrique, 
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ladite couche supplementaire 8 recouvrant au moins chaque 
bord 6 de portion d' electrode 4 dispose entre une portion 
d 1 electrode 4 et une zone libre 5. 11 est h noter que cette 
couche d ! electrode inferieure 3 peut elle-m^me reposer sur 

5 un substrat isolant ou conducteur non repr§sente h la 
figure 2. Le depot de la couche f erroelectrique principale 
2 sur la couche d 1 electrode inferieure 3 s'effectue de 
mani&re classique par des techniques bien connues ci ceux 
versus dans cet art. Ainsi, 1 1 application de cette couche 

10 f erroelectrique peut s'effectuer par laminage mecanique ou 
par enduction avec une epaisseur def inie comrae le decrit le 
document FR-A-2 . 7 18 . 567 . II peut §tre egalement utilise des 
precedes d 1 impression pour le depot de cette couche en 
materiau f erroelectrique ou antif erroelectrique . Une 

15 methode interessante est la methode sol gel avec depot 
d f une couche par centrif ugation (spin-coating) £ la 
tournette . 

Des methodes generalement plus coOteuses que les precedes 
20 de couches minces classiques peuvent egalement etre 
utilisees- II s'agit en particulier de la vaporisation ou 
de 1" application par pulverisation ou par CVD (depdt en 
phase" gazeuse par procede chimique). L' application de la 
couche f erroelectrique peut encore s'effectuer par 
25 immersion de la couche d' electrode inferieure 3 dans un 
melange f erroelectrique liquide. La fixation de la couche 
de 1» electrode superieure 4 sur la couche f erroelectrique 2 
peut s'effectuer h nouveau par vaporisation h travers des 
masques adaptes h la forme de 1 'electrode. L'avantage de 
30 cette mise en oeuvre consiste dans les faibles 
sollicitations mecaniques et thermiques de la couche 
f erroelectrique . 

La fixation de l 1 electrode peut encore s'effectuer par 
35 serigraphie ou par photolithographic, technique utilisee en 
particulier en micro-eiectronique . Une fois cette electrode 
superieure realisee et fixee & la couche f erroelectrique 
dite principale 2, une couche supplementaire 8 h base d 1 au 
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moins un materiau de preference f erroelectrique ou 
antif erroelectrique peut etre appliquee sur l f electrode 
superieure 4. Le depot de cette couche supplementaire fait 
appel aux memes techniques que celles utilisees pour le 
5 d6p6t ou 1 1 application de la couche f erroelectrique 
principale 2. 

Dans une autre variante de la realisation, l 1 electrode 
pleine 3 est remplacee par une electrode ajouree deposee 

10 sur un substrat isolant. Dans ce cas, la couche 
f erroelectrique ou antif erroelectrique principale 2 est 
deposee sur 1' electrode 3 et le substrat isolant. Un 
exemple de realisation consiste h realiser cette electrode 
3 en bandes paralleles ou perpendiculaires h celle de 

15 1 ! electrode superieure 4. Ce dernier cas correspond h une 
possibilite de realiser des ecrans plats de visualisation. 

Dans un autre mode de realisation de l 1 invention, conforme 
& la figure 3, les electrodes 3 et 4 ecartees l'une de 

20 1 ! autre sont positionnees dans ou sur la couche 2 
f erroelectrique dite principale de sorte que la composante 
principale des lignes du champ electrique genere par 
lesdites electrodes 3 et 4 s'etend sensiblement 
parall element & la surface 5 emettrice d* electrons de 

25 ladite couche 2 f erroelectrique . Ainsi, dans cette figure 
3, les electrodes ne prennent plus en sandwich la couche 
f erroelectrique dite principale comme le montre la figure 2 
mais sont au contraire positionnees du meme cote de cette 
couche f erroelectrique dite principale 2. Dans ce cas et & 

30 titre d 1 exemple, le corps de cathode peut etre constitue 
d'au moins un substrat isolant 7 realise en un materiau 
dieiectrique, d'une couche 2 f erroelectrique , dite 
principale, formee sur ledit substrat 7, d»un arrangement 
d 1 electrodes 3, 4 disposees sur ladite couche 2 

35 f erroelectrique, dite principale, pour former des portions 
d* electrodes et des zones libres et d 1 une couche 
supplementaire 8 h base d'au moins un materiau de 
preference f erroelectrique ou antif erroelectrique ou 
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dielectrique, ladite couche supplement aire 8 recouvrant au 
moins chaque bord 6 de portion d f electrode 3, 4 dispose 
entre une portion d 1 electrode 3, 4 et une zone libre 5. 

5 Les depdts de la couche f erroelectrique principale 2 sur le 
substrat et des Electrodes sur ladite couche 
f erroelectrique 2 peuvent s'effectuer au moyen de 
techniques identiques & celles decrites ci-dessus dans le 
cadre de la realisation conforme h celle de la fiqure 2. 

10 L'interet de la construction conforme & la figure 3 est 
qu'elle permet de reduire l»epaisseur de la couche 
f erroelectrique 2 sans nuire au rendement d 1 emission de 
1' ensemble. II est & noter que les couches 
f erroeiectriques, dites principale et supplement aire, sont 

15 constituees de preference d*au moins un materiau choisi 
dans le groupe des composes, dopes ou non dopes, constitue 
par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomb- 
lanthane-zirconium) , le PZT (titanate de plomb-zirconium) , 
le BaTi0 3 (titanate de baryum) , le TGS (triglycine 

20 sulfate), le LiNb0 3 . 

Ces couches f erroeiectriques ou antif erroeiectriques , dites 
principale 2 et suppiementaire 8, sont de preference de 
composition identique. Toutefois, elles peuvent egalement 
25 §tre de compositions differentes. L'epaisseur de la couche 
suppiementaire 8, recouvrant les portions d 1 electrode 4 est 
generalement comprise dans la plage [5 nm - 10 ^m] . 

Le substrat isolant 7, dans le cas de la figure 3, peut 
30 quant & lui §tre constitue d'un materiau choisi dans le 
groupe de composes forme par MgO, Si0 2 , Si 3 N 4 , le verre, 
les polymferes, etc. 

Les electrodes sont quant h elles realisees en materiaux 
35 conducteurs tels que ^aluminium, l'or, le platine, etc. ou 
en des materiaux non metalliques, par exemple des oxydes. 
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II est h noter que les Electrodes peuvent affecter un grand 
nombre de formes- Ces electrodes peuvent etre rEalisEes 
sous forme d' elements pleins ou ajourEs. Ainsi, dans 
I'exemple reprEsentE ci la figure 3, les Electrodes 3, 4 
5 sont des Electrodes dites interdigitales . Ces Electrodes 
affectent la forme de doigts, des doigts de 1 1 une des 
Electrodes s'etendant dans l ! espace interdigital de 1' autre 
Electrode. Cette rEalisation des Electrodes 3, 4 se 
caractErise par son faible encombrement. 

10 

GEnEralement , le corps de cathode coopEre avec un 
collecteur d 1 Electrons. Ce collecteur d 1 Electrons peut etre 
constituE par une Electrode dite de rEception telle qu'une 
anode. Ce collecteur d 1 electrons est gEnEralement disposE 

15 face h la surface Emettrice 5 de la couche f erroElectrique 
2, c f est-&-dire face h 1' Electrode supErieure 4. Gr&ce a la 
p r § sence de cette Electrode de rEception , le circuit 
Emetteur est fermE Electriquement . Cette Electrode de 
rEception est sEparEe de I 1 Electrode 4 ou des Electrodes 3 

20 et 4 par un volume dans lequel la cathode Emet des 
Electrons. Ce volume peut avantageusement contenir un vide 
poussE, du gaz ou un plasma. Cette Electrode de rEception 
peut Egalement venir en contact avec la couche 8 recouvrant 
1' Electrode 4. Ceci est une rEalisation possible par 

25 exemple dans le cas de la rEalisation d'un Ecran plat de 
visualisation oil le matEriau de la couche supplEmentaire 8 
est choisi en outre dans le . groupe des matEriaux 
luminescents sous 1 1 impact des Electrons. 

30 De maniEre gEnErale, le corps de cathode coopEre avec un 
collecteur d 1 Electrons, tel qu'une Electrode dite de 
rEception, pour former un Ecran plat ou avec un dispositif 
d'optique Electronique pour former un canon h electrons 
applicable dans la rEalisation de tubes Electroniques ou 

35 d f Ecrans plats ou d 1 accElErateurs de particules. 

Le ou les signaux Electriques alimentant les Electrodes 3, 
4 peuvent affecter un grand nombre de formes. Quand des 
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puissances d 1 impulsion d 1 excitation tr£s £lev£es * doivent 
etre fournies, il peut etre preferable de monter les 
g£n£rateurs d 1 impulsion en parallele, chaque g£n<§rateur 
ayant une impedance basse. De tels montages sont toutefois 
5 bien connus h ceux versus dans cet art. 

Bien £videmment, les applications citees ci-dessus ne 
constituent en aucun cas une limitation de l f invention. 

10 II est & noter par ailleurs que le terme » f erro£lectrique" 
employ^ pour designer la cathode doit etre entendu dans son 
sens le plus g6n£ral et inclut aussi bien les cathodes en 
materiau f erro£lectrique que les cathodes en matdriau 
antif erro£lectrique, ces materiaux 6tant ou non dop£s . 

15 

Enfin, dans certaines applications, des micro-sources 
d i electrons peuvent etre integr^es dans une seule cathode, 
chacune fonctionnant de fagon autonome ou non. 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Corps (1) de cathode f erroelectrique pour 1' Emission 
d 1 electrons, du type constitue d'une couche (2) 

5 f erroelectrique, dite principale, formee & partir d'au 
moins un materiau f erroelectrique ou antif erroelectrique et 
d'au moins deux electrodes (3, 4) alimentees de maniere & 
generer un champ electrique variable pour exciter la couche 
(2) f erroelectrique, au moins I'une (4) desdites Electrodes 

10 (3, 4) recouvrant partiellement la surface c6te emetteur de 
la couche (2) f erroelectrique de maniere & former des 
portions d' electrodes (4) et des zones libres (5) h travers 
lesquelles les electrons produits par la couche 
f erroelectrique (2) principale sont £mis, 

15 caracterise en ce que, c6te emetteur, au moins chaque bord 
(6) de portion d 1 electrode (4) dispose entre une portion 
d* electrode et une zone libre (5) est recouvert d'une 
couche (8) supplementaire & base d'au moins un materiau 
f erroelectrique ou antif erroelectrique ou dieiectrique , 

20 pour d'une part eviter les effets dits de bord des 
electrodes, d 1 autre part augmenter le rendement d ! emission. 

2. Corps de cathode selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la totalite de la surface , constituee 

25 de portions d 1 electrode (4) et de zones libres (5), est 
revetue d'une couche (8) supplementaire h base d'au moins 
un materiau f erroelectrique ou antif erroelectrique , ladite 
couche epousant les irregularites de la surface. 

30 3. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 et 2, 
caracterise en ce que les electrodes (3, 4), dites 
respectivement inferieure et superieure, sont disposees de 
part et d' autre de la couche f erroelectrique (2) dite 
principale, la couche (8) supplementaire recouvrant 

35 partiellement ou totalement au moins 1» electrode superieure 

(4). 

4. Corps de cathode selon la revendication 3, 



I 
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caracterise en ce qu'il est constitue d ! au moins une couche 
d' electrode inferieure (3), d'une couche f erroeiectrique 
(2) principale constitute d 1 au moins un materiau 
f erroeiectrique ou antif erroeiectrique et formee sur ladite 

5 couche d' electrode inferieure, d'une Electrode superieure 
(4) recouvrant partiellement la couche f erroeiectrique (2) 
principale pour former des portions d f electrode (4) et des 
zones libres (5) et d'au moins une couche mince 
supplementaire (8) £ base d'au moins un materiau 

10 f erroeiectrique ou antif erroeiectrique ou dielectrique, 
ladite couche supplementaire (8) recouvrant au moins chaque 
bord (6) de portion d f electrode (4) dispose entre une 
portion d' electrode (4) et une zone libre (5). 

15 5. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 et 2, 
caracterise en ce que les electrodes (3, 4) ecartees l'une 
de 1' autre sont positionnees dans ou sur la couche (2) 
f erroeiectrique dite principale de sorte que la composante 
principale des lignes du champ eiectrique genere par 

20 lesdites electrodes (3 f 4) s'etend sensiblement 
paralieiement & la surface (5) emettrice d 1 electrons de 
ladite couche (2) f erroeiectrique . 

6. Corps (1) de cathode selon la revendication 5, 

25 caracterise en ce qu'il est constitue d'un substrat isolant 
(7) realise en un materiau dielectrique, d'une couche (2) 
f erroeiectrique, dite principale, formee sur ledit substrat 
(7), d'un arrangement d ! electrodes (3, 4) disposees sur 
ladite couche (2) f erroeiectrique, dite principale, pour 

30 former des portions d' electrodes et des zones libres et 
d'une couche supplementaire (8) & base d 1 au moins un 
materiau f erroeiectrique ou antif erroeiectrique ou 
dieiectrique, ladite couche supplementaire (8) recouvrant 
au moins chaque bord (6) de portion d' electrode (3, 4) 

35 dispose entre une portion d» electrode (3, 4) et une zone 
libre (5). 

7. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 h 6, 



2789221 

13 

caracterist en ce que les couches f errotlectriques dites 
principale (2) et suppltmentaire (8) sont constitutes d'au 
moins un mattriau choisi dans le groupe des composts, dopts 
ou non dopts, constitut par le titanate de plomb, le PLZT 
5 (titanate de plomb-lanthane-zirconium) , le PZT (titanate de 
plomb-zirconium) , le BaTi0 3 (titanate de baryum), le TGS 
(triglycine sulfate), le LiNb0 3 . 

* 

8. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 & 7, 

10 caracttrist en ce que les couches f errotlectriques ou 
antif errotlectriques, dites principale (2) et 

suppltmentaire (8), ont des compositions identiques. 

9. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 & 8, 

15 caracttrist en ce que l'tpaisseur de la couche 
suppltmentaire (8) recouvrant les portions d 1 Electrode (4) 

est comprise dans la plage [5 nm - 10 /urn]. 

10. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 h 9, 
20 caracttrise* en ce qu'il coopere avec un collecteur 

d 1 Electrons, tel qu'une Electrode dite de reception, pour 
former un tcran plat ou avec un dispositif d'optique 
tlectronique pour former un canon ci Electrons applicable 
dans la realisation de tubes tlectroniques ou d'^crans 
25 plats ou d 1 acceltrateurs de particules. 
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